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(54) Title: METHOD FOR BLEACHING DYED FABRIC 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM AUFHELLEN VON GEFARBTEM GEWEBE 
(57) Abstract 

The invention relates to a method for partially discolouring vat-dyed fabric, wherein said fabric is treated with hydroxyalcansulphinic 
acid with 2-6 carbon atoms. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur teilweisen EntfSrbung von mit Ktlpenfarbstoff gefarbtes Gewebc, wobei das Gewebe mit 
Hydroxyalkansulfinsaure mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen behandelt wird. 
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Verfahren zum Aufhellen von gefarbtem Gewebe 



Die Erfindung betrifFt ein Verfahren zum Aufhellen bzw. zur teilweisen 
Entfarbung von mit Kiipenfarbstoff gefarbtem Gewebe, wobei das Gewebe 
mit Hydroxy alkansulfinsaure mit 2 bis 6 KohlenstofFatomen behandelt wird, 

Unter Kupenfarberei versteht man die Uberfuhning bestimmter, in Wasser 
unloslicher FarbstolFe (Kiipenfarbstoffe) durch Reduktion (Verkupung) in 
aikalischer Losung in eine wasserlosliche Hydro- oder Leukoverbindung, 
deren Anion eine ausreichende Affinitat zur Faser, beispielsweise Baumwoll- 
faser oder Chemiefaser aus regenerierter Cellulose (Reyon), besitzt. Bei der 
Reoxidation der Leukoverbindung, beispielsweise durch "Verhangen an der 
Luft" entsteht der Farbstoff direkt auf der Faser in feinster Verteilung und 
garantiert somit eine hochgradige Wasch- und Lichtechtheit. Anschliefiend 
werden auf Webstiihlen die Game verwebt, wobei die im Gewebe in Langs- 
richtung parallel zur Leiste verlaufenden Faden Kette bzw. Kettfaden oder 
Kettgam genannt werden und die rechtwinklig kreuzenden Faden SchuBfaden. 

Fiir die Herstellung von strapazierfahiger Arbeitskleidung und heutzutage 
insbesondere fiir die Herstellung von Blue Jeans wird im allgemeinen ein 
grobes BaumwoUgewebe (Denim) verwendet, das ublicherweise mit dem 
KupenfarbstofF Indigo gefarbt wird. Um das typische Aussehen einer Blue 
Jeans zu erreichen, werden im allgemeinen vor dem Weben nur die Kett- 
faden eingefarbt und der SchuB bleibt farblos. Nach dem Weben und der 
Konfektionierung wird es gelegentlich gewunscht, daB das Kleidungsstuck 
wieder teilweise entfarbt wird. Hierbei sollen lediglich exponierte Stellen des 
Kleidungsstiickes entfarbt werden und weniger beispielsweise die Nahte. 
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Die teilweise nachtragliche Entfemung von Farbstoff kann beispielsweise 
mechanisch durch Auswaschen in Anwesenheit von Bimsstein, enzymatisch 
durch die teilweise Zerstoning der Cellulose oder chemisch durch Verande- 
ning Oder Zerstoning des Farbstoffes (Abziehen) erfolgen. Die chemische 
5 Veranderung des Farbstoffes erfolgt im allgemeinen unter reduktiven und die 
Zerstorung unter oxidativen Bedingungen. Hierbei konnen abhangig von der 
jeweiligen Methode im allgemeinen folgende Probleme auftreten: 

1. Ein guter Farbkontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen ("wash 
10 down") wird im allgemeinen nur erreicht, wenn bereits bei der Gamfar- 

bung auf eine sehr gute Ringfarbung, d. h. geringe Durchfarbung, 
geachtet wird. 

2. Fiir die konfektionierten Textilien ist eine moglichst kurze Waschzeit 
15 erwiinscht, was jedoch im allgemeinen aufgrund der schweren Entfem- 

barkeit beispielsweise des Indigos schlecht einzuhalten ist. 

3. Der von der Kette abgeloste Kiipenfarbstoff soil die farblosen SchuBfa- 
den nicht anbluten, d. h. anfarben, was geme unter reduktiven Bedin- 

20 gungen, beispielsweise in Anwesenheit von alkalischer Glukoselosung, 

eintritt. Daher gibt man der Waschflotte iiblicherweise sogenannte 
Abziehmittel dazu, die das Anfarben durch den gelosten FarbstoflF 
verhindem bzw. vermeiden soUen, da der geloste Farbstoff im allgemei- 
nen zu dem Abziehmittel eine groflere Affinitat hat als zu der Faser. 

25 Des weiteren ist das gewahlte Reduktionsmittel fiir den gewiinschten 

Farbkontrast von Bedeutung. 

Im allgemeinen wird als Reduktionsmittel Natriumdithionit verwendet (Hydro- 
sulfitkupe). Sehr starke Reduktionsmittel wie Natriumdithionit oder auch 
30 ThiohamstoflFdioxid verkupen beispielsweise den Kiipenfarbstoff Indigo schlag- 
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artig und vollstandig, so daB leicht der gesamte Farbstoff z. B, beim 
Auswaschen abgezogen. d. h. entfemi wird. Schwache Reduktionsmittel 
hingegen, wie Glukose oder Hydroxyaceton, verlangen eine relativ hohe 
Arbeitstemperatur und beispielsweise relativ viel Atzalkali (Natrium- oder 

5 Kaliumhydroxid). Zudem ist die Einwirkungszeit relativ lang. Organische 
Reduktionsmittel, wie z, B. Glukose, sind wegen ihres hohen chemischen 
Sauerstoffbedarfs (CSB-Wert) im Abwasser nicht mehr erwiinscht und die 
friiher iibliche Farbstoffzerstorung mittels Permanganat oder Hypochlorit wird 
aus Umweltschutzgriinden (Schwermetall bzw. hoher Wert an adsorbierbaren 

10 organischen Halogenverbindungen, AOX-Wert) nicht mehr angewandt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher, ein Verfahren zum teilweisen 
Entfarben (Aufhellen) von mit KiipenfarbstofFen gefarbtem Gewebe zu finden, 
bei dem die bezeichneten Nachteile vermieden bzw. verringert werden und 

15 bei dem ein optimaler Farbkontrast (wash down) relativ sicher, schnell und 
umweltvertraglich erreicht wird. Unter Farben im Sinne der vorliegenden 
Erfindung versteht man auch das Pigmeniieren. Insbesondere ist die Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren bereitzustellen, bei dem der Farb- 
stoff zum groBten Teil in ungleichmaBiger Form von der Textilie abgelost 

20 wird, ohne den SchuB anzufarben. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur teilwei- 
sen Entfarbung von mit Kiipenfarbstoff gefarbtem Gewebe, wobei das Gewe- 
be mit Hydroxyalkansulfinsaure mit 2 bis 6, vorzugsweise mit 2 bis 3 

25 KohlenstoflFatomen, insbesondere mit Hydroxyethansulfinsaure, behandelt wird. 
Hierbei ist es bevorzugt, wenn die Hydroxyalkansulfinsaure in einer Mi- 
schung mit Hydroxyalkansulfonsaure mit 2 bis 6, vorzugsweise mit 2 bis 3, 
insbesondere mit Hydroxyethansulfonsaure, vor allem in einem Verhaltnis 
von Hydroxyalkansulfinsaure mit Hydroxyalkansulfonsaure von ca. 3:1 bis 

30 ca. 1:3, insbesondere von ca, 1:1 vorliegl. Die Hydroxyalkansulfonsaure 
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kann jedoch auch von der Hydroxyalkansulfinsaure abgetrennt werden (siehe 
unten). 

Unter Gewebe gemaB der vorliegenden Erfindung versteht man cellulosehalti- 
5 ges Gewebe aus naturlichem cellulosehaltigem Material, wie BaurawoUe, 
Leinen oder Hanf, oder aus regenerienem cellulosehaltigem Material, wie 
Modalfasem oder Zellwolle (Viskosereyon). 

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform wird das Gewebe zusatzlich 
10 und vomigsweise gleichzeitig mit einem Abziehmittel, insbesondere mit 
Polyvinylpyrrolidon, behandelt, da dadurch vor allem verhindert wird, daB 
der farblose SchuB durch den in Losung gegangenen FarbstofF gefarbt wird. 
Das Verhaltnis von Hydroxyalkansulfinsaure und Abziehmittel ist hierbei vor- 
teilhafterweise ca. 20:1 bis ca. 5:1, vorzugsweise ca. 9:1. 

15 

Im allgemeinen ist es auch vorteilhaft, wenn das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren bei erhohter Temperatur, vorzugsweise ca. 40-100*C, insbesondere 
ca. eO-lOO'^C, speziell ca. TS-SCC durchgeffihn wird. Hierbei ist es bevor- 
zugt, wenn das Verfahren unter alkalischen Bedingungen, vorzugsweise bei 
20 einem pH-Wert von ca. 10,2-11,3, insbesondere von 10,8-11,1 durchgefiihrt 
wird. 

Die Steuenmg der teilweisen Entfarbung des Gewebes erfolgt im allgemeinen 
entweder durch Temperaturerhohimg oder durch die Alkalimenge. Bei dem 

25 erstgenannten Verfahren werden im allgemeinen Alkali- und Hydroxyalkansul- 
finsaure allein oder in den oben naher beschriebenen Ausfiihrungsformen 
zusanmien mit dem teilweise zu entfarbendem Gewebe beispielsweise bei 
Raximtemperatur vorgelegt und die Entfarbung durch Erhohung der Tempera- 
tur in den oben genannten Bereich gesteuert ("All-in-Verfahren"). Bei dem 

30 zweiten Verfahren wird lediglich die Hydroxyalkansulfinsaure allein oder in 
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den oben naher beschriebenen Ausfuhningsformen zusammen mit dem 
teilweise zu entfarbendem Gewebe vorgelegt, auf die oben genannten Tempe- 
rawrbereiche erhitzt und die Entfarbung dutch Zugabe von Alkalilauge 
(Natrium- oder Kaliumhydroxidlauge) gesteuert (Laugedosierverfahren). 

Die Herstellung der Hydroxyalkansulfinsaure erfolgt nach allgemein bekann- 
ten Verfahren, beispielsweise durch Umsetzung von Natriumdithionit mit 
einem Aldehyd, z. B. mit Acetaldehyd zur Herstellung der Hydroxyethansul- 
finsaure. Hierbei entsteht eine Mischung von Hydroxyalkansulfinsaure und 
Hydroxyalkansulfonsaure, aus der die Hydroxy alkansulfonsaure abgetrennt 
werden kann. Die Hydroxyalkansulfinsaure, insbesondere die Hydroxyethan- 
sulfinsaure, liegt vorzugsweise in fliissiger Form vor, da dadurch eine 
automatische Prozessteuening des Verfahrens moglich ist. Beispielsweise ist 
die flussige Form der Hydroxyethansulfinsaure auch als Mischung mit Hy- 
droxyethansulfonsaure lagerstabil, was besonders vorteilhaft ist. 

Als Kiipenfarbstoffe eignen sich beispielsweise indigoide Farbstoffe, wie z. 
B. Indigo, Dibromindigo, Indigocamin, Tetrabromindigo, Tetrachlorindigo 
Oder Thioindigo; anthrachinoide Farbstoffe, wie z. B. Indanthren Blau BC, 
Indanthren Braun NG, Indanthren Brillantgriin FFB, Indanthren Brillantorange 
GK, Indanthren Brillantorange GR, Indanthren Brillantorange RK, Indanthren 
Brillantrosa R, Indanthren Brillantviolett R extra, Indanthren Dunkelblau 
BOA, Indanthren Goldorange G, Indanthren Grau M, Indanthren Olivgriin 
B, Indanthren Rot RK, Indanthren Rot FBB oder Indanthren Rotviolett RH; 
Oder Schwefel-FarbstofFe, wie z. B. Schwefelschwarz T. Fiir das erfindungs- 
gemafie Verfahren sind vor allem indigoide Farbstoffe, insbesondere Indigo, 
bevorzugt. 

Die Hydroxyalkansulfinsaure und insbesondere die Hydroxyethansulfinsaure 
allein oder in den oben naher beschriebenen AusfOhrungsformen eignet sich 
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fur das erfindungsgemaBe Verfahren in vorteilhafter Weise» vor allem weil 
ihre Reaktivitat zwischen den schwachen Reduktionsmitteln, wie Glukose 
Oder Hydroxy aceton, und den starken Reduktionsmitteln. wie Hydrogensulfit 
Oder Thiohamstoffdioxid, liegt. Hierdurch wird das gefarbte Gewebe ins- 

5 besondere unter den erfindungsgemaflen Bedingungen im allgemeinen bis zu 
ca. 80-90% ungleichmaBig entfarbt und der farblose Schufl bleibt infi wesent- 
lichen ungefarbt. Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren kann folglich der 
sogenannte "wash down"-Effekt besonders gut, einfach und wirtschafllich 
erreicht werden. Dadurch ist das erfindungsgemaBe Verfahren insbesondere 

10 fur den Einsatz in der Jeans-Wascherei geeignet. 

Das folgende Beispiel soil die Erfindung naher erlautem, ohne sie darauf zu 
beschranken. 

15 Beispiel 

In einer Trommelwaschmaschine mit 30 kg Fassungsvermogen werden 5 kg 
zuvor enischlichtete und mit Enzym und/oder Bimsstein behandelte Blue- 
Jeans-Hosen aus indigofarbigem Denimgewebe mit 2 % fixiertem Indigo in 

20 der Kette in einem waBrigen Behandlungsbad im Flonenverhaltnis 10:1 bei 
70 bis 90°C behandelt. In das waBrige Behandlungsbad wird zuerst eine 
waflrige Losung von 3 g pro Liter Hydroxyethansulfinsaure und anschlieBend 
eine waBrige Losung von 0,5 g pro Liter Polyvinylpyrrolidon als Abzieh- 
mittel (backstain-inhibitor) gegeben. Durch Zugabe von Natronlauge und 

25 Puffer wird der pH-Wert auf 5,5 bis 8,5 eingestellt und damit die Aus- 
bildung des reduktiven Milieus ausgelost. Die in der Trommelwaschmaschine 
vorhandene Luft (ca. 150 1) verliert ihren Sauerstoffgehalt und die Hosen 
nehmen die gelbe Farbe des Leukoindigos an. Nach ca. 20 Minuten Ver- 
kiipungszeit wird das Behandlungsbad abgelassen. Die Hosen werden mit 

30 kaltem Wasser gespult, wobei zur Entfemung von Resten des Reduktions- 
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mittels 1 ml pro Liter Spiilwasser Wasserstoffperoxid (30 Vol.-%) zugesetzt 
werden. Nach dem Schleudem und Trocknen haben die Hosen den ge- 
wiinschten kontrastreichen wash down-Look. 
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Patentanspriiche 

5 

1. Verfahren zur teilweisen Entfarbung von mit KiipenfarbstofF gefarbtem 
Gewebe, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewebe mit Hydroxyalkansul- 
finsaure mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen behandelt wird. 

10 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Hydroxy- 
alkansulfinsaure in einer Mischung mit Hydroxyalkansulfonsaure mit 2 
bis 6 Kohlenstoffatomen vorliegt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Verhaltnis 
15 von Hydroxyalkansulfinsaure mit Hydroxyalkansulfonsaure ca. 3:1 bis 

ca. 1:3 ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Gewebe zusatzlich mit einem Abziehmittel behandelt wird. 

20 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Behand- 
limg mit Hydroxyalkansulfinsaure imd die Behandlung mit einem Ab- 
ziehmittel gleichzeitig erfolgen. 

25 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Verhaltnis von Hydroxyalkansulfinsaure \md Abziehmittel ca. 20:1 bis 
ca, 5:1, vorzugsweise ca. 9:1 ist. 



30 



7. 



Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Abziehmittel Polyvinylpyrrolidon ist. 
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8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Behandlung bei ca. 40 bis 100°C durchgefiilm wird. 



9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
5 daB die Behandlung bei einem pH-Wert von ca. 10,2 bis 11,3 durch- 

gefuhrt wird. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dafl die teilweise 
Entfarbung durch die Alkalimenge gesteuert wird. 

10 

11. Verwendung von Hydroxyalkansulfinsaure zur teilweisen Entfarbung von 
mit KupenfarbstofF gefarbtem Gewebe. 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



lntb...jtional Application No 

PCT/EP 98/01160 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 D06P5/13 D06P5/04 D06P1/62 D06P3/22 D06L3/10 



According to International Patent ClassificatronilPC) or to both national classification ana IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentaticn searched ,'classification system (ollowed by classtfication svmbolsi 

IPC 6 D06P D06L 



Documentation searcneo other than mintmum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data iDase consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category • Citation ct document, with indication, where appropnate. of the relevant passages 



p.x 



wo 97 35062 A (BECKMANN EBERHARO ;BASF AG 
(9E): LUKAS SIEGMAR (DE); MAHR NORBERT) 25 
September 1997 

see page 1, line 8 - page 3, line 6 
see page 7, line 7 - page 8, line 12 

US 4 227 881 A (FONO ANDREW) 14 October 
1980 

see the whole document 

GB 1 591 516 A (SANDOZ PRODUCTS LTD) 24 
June 1981 

see the whole document 

EP 0 175 272 A (BASF AG) 26 March 1986 
see page 2, line 23 - line 42 

-/-- 



Relevani to claim No. 



1,11 



11 

1-10 

11 
1 

1,11 



I X I ^^^^^^ documents are listed in the continuation of box C. 



iLl 



Patent family members are listed in annex. 



' Special categories of cited documents : 

"A" document tletining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier doc jmeni but published on or after the intornationai 
filing dat£t 

T" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date ol another 
citation or other special reason (as specilied) 

"O" document refernng to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



•T" later document published after the international filing date 
or pnonty date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken atone 

"Y" document of particular relevance: the claimed invention 

cannot be considered to invotve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"&" document member of the same patent f amity 



Date of the actual completion of t fainter national search 

15 July 1998 



Date of malting of the international search report 



24/07/1998 



Name and mailing address ot the ISA 

European Patent Office. P B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nt 
Fax; (*31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Herrmann , J 



Fomn PCT/ISA»B 10 (second sheet) (July (992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



lnl«. .tlonal Application No 

PCT/EP 98/01160 



C.<Continuation) DOCUMENTS CONSJOEREDTO BE RELEVANT 



Caiegory 



Citation ot cJocument. with indication. where appropnate. ot tho relevant passages 



EP 0 654 557 A (DEGUSSA AUSTRIA GMBH) 24 
May 1995 
see claims 



Relevant to claim No. 



1.11 



Foim PCT/ISA/210 (contimjattoo of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 



2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Information on patent family members 


Intft .ilonai Application No 

PCT/EP 98/01160 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 



wo 9735062 A 25-09-1997 DE 19610745 A 25-09-1997 

AU 2153897 A 10-10-1997 



US 


4227881 


A 


14-10-1980 


NONE 










GB 


1591616 


A 


24-06-1981 


NONE 










EP 


0175272 


A 


26-03-1986 


DE 


3433926 


A 


27-03- 


1986 










OE 


3561211 


A 


28-01- 


1988 



EP 0654557 A 24-05-1995 AT 401274 8 25-07-1996 

AT 237893 A 15-12-1995 

AT 150106 T 15-03-1997 

DE 59402052 D 17-04-1997 

US 5549715 A 27-08-1996 

US 5749923 A 12-05-1998 



Foim PCT/ISA/210 {pateni family annex) (July 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Intt. .dtionates Aktenzeichen 

PCT/EP 98/01160 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 006P5/13 D06P5/04 



006P1/62 



006P3/22 



D06L3/10 



Nach der Internationalen Pateniklaaaitikation (IPK> oder nach der nationalen Klassifikat ion und der IPK 
B. RECHERCHIERTEGEBIETE 



R&cfierchiener Mindestprulslort (Klassilikationssystem una Klassifikalionssymbole > 

IPK 6 D06P D06L 



Rechercmerte aber nrcht zum Mindestprutstotf gehdrende Veroffentlichungen. sowert dieseumer die recnerchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierteeiektronische Datenbank (Name der Datenbank und ovtl. venwendete Suchbegritl©) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategone ■ 



Bezetchnung der Veroffentlichung, soweit erlordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



WO 97 35062 A (BECKMANN EBERHARD ;BASF AG 
(DE); LUKAS SIEGMAR (DE); MAHR NORBERT) 
25. September 1997 

siehe Seite 1, Zeile 8 - Seite 3, Zeile 6 
siehe Seite 7, Zeile 7 - Seite 8, Zeile 12 

US 4 227 881 A (FONO ANDREW) 14.0ktober 
1980 

siehe das ganze Dokument 

GB 1 591 616 A (SANDOZ PRODUCTS LTD) 
24.Juni 1981 

siehe das ganze Dokument 

EP 0 175 272 A (BASF AG) 26.Marz 1986 
siehe Seite 2, Zeile 23 - Zeile 42 



Betr. Ansproch Nr. 



1,11 



11 

1-10 

11 
1 

1,11 



X I Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamilie 



= Besondere Kategone n von angegebenen Verdttentlichungen 
"A- Verortentlrchung. die don alfgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anrusGhen ist 

"E" alteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung. die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen 2u lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einor 
anderen im Recherche nbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefiihrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf ein© mundliche Offsnbamng, 

, Aussteltung oder andere MaRnahmen bezieht 

P Veroffentlichung, die vor dem iniemationaten Anmeldedatum. aber nach 
dem beanspruchten Prtoritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spatere Veroffentlichung, die nach demtntemationaten Anmeldedatum 
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Anmetdung nicht kollidtert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Eflindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrurKletiegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Verbttentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfindensc her Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wenn die VerdffentlK;hung miteiner oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dlese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend tst 
Veroffentlichung, die Mitglied derselbenPatentfamtlie ist 
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